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PfedmStem vyndlezu jsou vodiv6 tmely a 
riciterov6 hmoty, kter6 jsou tvofeny vodnou 
disperzi pojiva, ke ktere je pfiddno prdSko- 
viti plnivo. 

Dosud znSm§ vodiv6 tmely a ndtfiry obsa- 
huji jako pojivovou slo2ku epoxidovou prys- 
kyfici rilzn6ho slofeni, modifikovanou popfl- 
padfi jinfm typem syntetick6 pryskyfice ne- 
bo reaktivnfm rozpoustSdlem. Zndmy jsou 
t62 kompozice, ve kterfch je epoxidovd 
pryskyfice rozpouStfina v inertnlnr rozpouS- 
tSdle. Vodlvosti takov?ch syst6mil je dosa- 
2eno pfid^nlm rfizn£ho mnoZstvi prSSkovi- 
t?ch plniv, z nichf prevlSd* prSSkov? nikl, 
stffbro, zlato a grafit. 

Vodiv6 tmely a ndt6rov6 hmoty se pou- 
Zlvajl vSude tarn, kde je tfeba doslcl vodl- 
vosti lepenych spojQ, povrchu jinak nevodi- 
v?ch materidlu, jako jsou um616 hmoty, sklo 
apod M a v dalSich aplikacich, pfl kterfch 
neni mo2n6 pou2It bSfnych postupil, jako je 
svafeni, galvanick6 pokovovdni apod. 

Nevy-hodou tmelil a ndterovfch hmot uve- 
dengho slofenf je hoflavost pou2it?ch prys- 
kyfic, modlfikafinfch slofek, tvrdidel a roz- 
pouStgdei (vfitSina pouZIvanfcli rozpougte- 
del jsou hoflaviny prvni tfldy), moSnost o- 
mylu pfi dSvkovdnl tvrdidla, kter? md za 
ndsledek nevhodn6 vlastnosti vytvrzenSho 
syst6mu, maid adheze k plastickfm hmotdm 
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typu vinylov^ch polymeril a nizk6 maximum 
m6rn6 vodivosti. 

VySe uveden6 nevyhody dosud zn$m?ch 
vodivych tmelil a ndtSrovych hmot odstra- 
nujl vodive tmely a ndt6rov6 hmoty pln6n6 
piaskovymi plnivy, kter* jsou tvofena prdS- 
kovym zlatem, stflbrem, mgdi, hlinikem 
wolframem, grafitem nebo jejich smSsf, po- 
die vyndlezu, ktere sestdvaji z vodrifi dis- 
perze pojiva o hmotnostnim obsahu 20 at 
70 o/o netfikavfch slofek tvofenfch kopo- 
iymerem ze 20 at 80 % styrenu a 80 at 20 
procent vinylacetatu, ke kter6 je pfiddno 
60 at 98 % prdskovSho plniva t poCItdno na 
ceikovou hmotnost tmelu v su§in6. Po na- 
nesenf na povrch a po vysuSenl vytvoft* kom- 
paktnf vodivou vrstvu. Vodn* dlsperze poji- 
va, jeji2 obsah hmotnosti netgkavfch sloiek 
se pohybuje v rozmezi 20 at 70 °/o, se bud 
pfipravi ngkterym z b62n?ch postupil sus- 
penznl polymerace, nebo se pouiije n6kter? 
z dostupn^ch komerfinich produktfl o vhod- 
n§m sloienf. 
Prciskovit6 plnivo nemd obsahovat Cdstice 
« vetSi nei 0,1 mm, aby pfi menSfch tlouSfkdch 
ndtfiru nedochdzelo ke vzniku zrnit6ho po- 
vrchu, a u m6di a hliniku je tfeba dbdt, aby 
povrch Cystic nebyl inaktivovdn oxidaci ne- 
bo ngkterou z pouifvanych povrchov^ch il- 
w prav. Nejvyhodngjsi jsou Supinky, lamely ne- 
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bo vlofiky o velikosti 5 ai 100 mikrometrti. 
Hotova ndtgrovd hmota se nan6sl n6kter?m 
z bfifnych postupu, jako je natlranf, stfik£- 
m t spachtlovani apod.; a vysusf se pfi tep- 
lot§ 60 ai 120 °C, kdy dojde k vytvofeni kom- 
paktniho filmu bghem max. 60 min. V zSvis- 
losti na zpfisobu naneseni a vysouseni vznik- 
ne kompaktnl film, tloust'ky od nSkolika mi- 
krometnl do nSkolika milimetril, kter? ma 
vynikajici pfilnavost k vStSim* materials 
vcetn6 umglych hmot. Pfilnavost natSrove- 
ho filmu je mozno vyuzlt k pfilepeni vodiCfl, 
coz se provddf pfimo pfi zhotovovani natg- 
rQ nebo pfi pln6nl nad 80 % k pdjenl kovu 
na vodivou vrstvu. Vodivost vrstvy je zavisld 
na druhu, mnozstvi a velikosti Cystic pou- 
zit6ho plniva. Proti dosavadnfm pojivovym 
systSmfim Ize dos£hnout u system?! podle 
vyndiezu az dvojn£sobn6 maximdini m§rne 
vodivosti v rozmezi 0,0015 az 150 S/cm. 



Pfi k lad 1 

(uvedene pomSry jsou vztaZeny na hmot- 
nost ) 

Ke 100 g suspenze kopolymeru styrenu 
(70 %] a vinylacetStu (30 °/o) ve vodg o ob- 
sahu netgkavych podiia 52 % se pfidd 110 g 
prdskove m§di a 20 g pr^koveho grafitu. 
Vznikld sraSs sa aanese na desttfiku z vy- 
sokotlak6ho polyethylenu o rozmfirech 
10 X 10 X 0,3 cm a vysusi se pfi teplotfi 
80 °C bShem 50 minut. M6rn£ vodivost takto 
vznikl<§ vrstvy o tlouSfce 0,1 mm odoovid* 
hodnotg 82 S/cm. P 

Pflklad 2 

Do 50 g suspenze kopolymeru styrenu 
(60 % j a vinylacetdtu (40 %) ve vodi o ob- 
sahu net§kav?ch sloZek 42 % se pfidfi 80 g 
prd§kov§ho stffbra. Mfirnd vodivost vrstvy 
o tlouSfce 0,3 mm, zhotovenS popsanfm 
zpflsobem, odpovidS hodnotg 142 S/cm, 



PftEDMET vynalezu 



Vodive tmely a nStfcrove hmoty pln6n6 
praSkovymi plnivy, ktera jsou tvofena pr£s- 
kovfm zlatem, stMbrem, mSdl, hlinikem, 
wolframem, grafitem nebo jejich smSsf, vy- 
znacene tjm, ze sestSvaji z vodne disperze 
pojiva o hmotnostium obsahu 20 ai 70 % 



netSkavych slo2ek, tvofenfch kopolymerem 
z 20 az 80 % styrenu a 80 ai 20 % vinyl- 
acetatu, ke kter6 je pfidano 60 ai 98 % prfiS- 
koveho plniva, potttano na celkovou hraot- 
nost tmelu v suSinS. 
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